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(57) Abstract: The invention relates to a polymer matrix suitable for the transdermal administration of rotigotine [(-)-5, 6, 7, 
8-tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-l-naphtol], containing a matrix for the transdermal administration of rotigotine 
[(-)-5, 6, 7, 8-te trahydro-6- [propyl [2-(2-thienyl)ethy1]ami no] - 1 naphtol], containing a matrix polymer which is supersaturated with a 
rotigotine base. Said polymer matrix is characterised in that the part of the rotigotine which is not dissolved in the matrix polymer 
is dispersed in the matrix polymer as amorphous particles having a maximum mean diameter of 30 ?m, and the matrix is free of 
solubilisers, crystallisation inhibitors and dispersants. The invention also relates to a flat device for the transdermal administration 
of rotigotine, containing the above-mentioned, preferably silicon-based polymer matrix which is supersaturated with rotigotine, and 
a rear layer which is impermeable to the active ingredient. 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine zur transdermalen Verabreichung von Rotigotin [(-)-5, 6, 7, 8-Te- 
trahydro- 6- [propyl [2- (2-thienyl)ethyl] amino] -1 -naphtol] geeignete Polymermatrix, enthaltend Matrix zur transdermalen Verabrei- 
chung von Rotigotin [(-)-5, 6, 7, 8-Tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-lnaphtol], enthaltend ein mit Rotigotin-Base 
iibersattigtes Matrixpolymer, dadurch gekennzeichnet, dass der nicht im Matrixpolymer geloste Anteil des Rotigotins als amorphe 
Partikel mit einem mittleren Durchmesser von maximal 30 jLim im Matrixpolymer dispergiert ist und die Matrix frei von Loslichkeits- 
vermittlern, Kristallisationsinhibitoren und Dispersionsmitteln ist. Ferner betrifft die Erfindung eine flachenformige Vorrichtung zur 
transdermalen Verabreichung von Rotigotin, die die oben beschrieben, mit Rotigotin ubersattigte, vorzugsweise silikonbasierte Po- 
lymermatrix und eine fur den Wirkstoff undurchlassige Ruckschicht enthalt. 
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes and der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 
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Vorrichtung zur transdermalen Verabreichung von Rotigotin-Base 



Die vorliegende Erfindung betrifft eine zur transdermalen Verabreichung von Rotigotin 
[(0-5,673-Tetrahydro-6-[propyI[2-(24hienyi)ethyi]amino]-1-naphtoI] geeignete Matrix, die 
frei von Loslichkeitsvermittlern und Dispersionsmitteln ist und die im wenigstens ein 
Matrixpolymer und Rotigotin-Base in einer Konzentration oberhalb der Loslichkeitsgrenze 
des Matrixpolyrners fur Rotigotin umfasst, wobei der nicht im Matrixpolymer geloste Anteil 
des Rotigotins als amorphe Partikel mit einem mittleren Durchmesser von maximal 30 {jm 
im Matrixpolymer dispergiert ist. 

Ferner betrifft die Erfindung eine flachenformige Vorrichtung zur transdermalen 
Verabreichung von Rotigotin, die die oben beschriebene, mit Rotigotin ubersattigte, 
vorzugsweise silikonbasierte Matrix und eine fur den Wirkstoff undurchlassige 
Ruckschicht enthalt. 

Aus dem Stand der Technik sind verschiedene silikonbasierte transdermal Systeme zur 
Verabreichung von Rotigotin bekannt 

WO 94-07468 offenbart ein transdermals System, das ein Wirkstoffsalz in einer 
Zweiphasenmatrix enthalt. Die Zweiphasen matrix besteht aus einem hydrophoben 
Matrixpolymer mit einem darin dispergierten Silikat zur Aufnahme des hydrophilen 
Arzneistoffsalzes, wobei zusatzlich hydrophobe Losemittel verwendet werden. Die 
Herstellung der Matrix erfoigt durch Trocknen der Dispersion bei 70°C. Der Gehalt an 
Rotigotin in der Matrix betragt 2-5 Gew%. 

Dieses System weist jedoch eine Reihe von Nachteilen auf: 

• Die Herstellung ist mehrstufig und aufwendig. Das Wirkstoffsalz muB gelost, dann mit 
dem Silikat gemischt werden, dann mit einem Emulgator vermengt werden, urn die 
Losung schlieBlich mit dem in einem organischen Losungsmittel - ublicherweise 
Heptan, Ethylacetat oder Toluol - gelosten Matrixpolymer, z.B. in einem Silikonkleber, 
zu emulgieren. 
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• Die resultierende Emulsion ist schwierig zu handhaben. 

• Die Wirkstoffbeladung ist begrenzt durch die Loslichkeit des Rotigotins im jeweiligen 
Losungsmittelsystem. Zudem findet beim Entfernen der Losungsmittel wahrend der 
Herstellung eine Aufkonzentrierung statt, bei der es zu einer unerwunschten 
Kristallbildung kommen kann. Auch hierdurch ist die maximale Menge an Wirkstoff, die 
sich in die Matrix einarbeiten laBt, beschrankt. Eine niedrige Wirkstoffbeladung 
wiederum begrenzt die Freisetzungskapazitat der Matrix pro Zeiteinheit und/oder ihre 
funktionale Lebenszeit. 

• Das im Pflaster verbieibende Silikat bzw. Siliziumdioxid stellt eine Diffusionsbarriere 
fur den Wirkstoff dar, die die Freigabe des Wirkstoffes negativ beeinflussen kann. 

• Das anorganische Silikat beeinfluBt die Wasseraufnahme des Pflasters. Porenbildung 
durch Herausiosen wasserloslicher Matrixbestandteile an der Grenzflache zur Haut 
konnen zu einer schlecht kontrollierbaren Freisetzung des Wirkstoffes fuhren. 

WO 99/49852 beschreibt ein Transdermals Therapeutisches System (TTS) enthaltend 
ein Haftklebesystem, das auf Acrylat Oder Silikon basiert und in dem Rotigotin in Form der 
freien Base vorliegt. Das offenbarte TTS ermoglicht therapeutisch relevante Fluxraten von 
Rotigotin durch Humanhaut 

Rotigotin ist in hydrophoben Polymeren, wie z.B. in Silikon, nur schwach loslich. Aus 
diesen Grunden wird in WO 99/49852 die Zugabe von Zusatzstoffen zur Verbesserung 
des Losungsverhaltens des Rotigotins vorgeschlagen. Dabei handelt es sich 
insbesondere urn hydrophile Polymere, wie z.B, Polyvinyipyrrolidon (PVP), Copolymere 
von Vinylpyrroiidon und Vinylacetat, Polyethylenglycol, Polypropylenglycol, Copolymere 
aus Ethylen und Vinylacetat sowie urn Glycerin und dessen Ester. 
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WO 02/089778 und WO 02/089777 beschreiben ebenfalls ein Losemittel-basiertes 
transdermals System zur Verabreichung von Rotigotin. GemaB WO 02/089778 und WO 
02/089777 werden ebenfalls oberflachenaktive Substanzen oder amphiphile Substanzen 
als Kristallisationsinhibitor zugesetzt. 

Es war nun die Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Matrix zur Verfugung zu stellen, 
die einfach aufgebaut ist und moglichst wenige Hilfsstoffe enthalt, die aber dennoch die 
Verabreichung von Rotigotin durch die Haut in therapeutisch relevanten Fluxraten erlaubt, 
lagerstabil ist und die Einarbeitung von Rotigotin-Base in einem weiten 
Konzentrationsbereich ermoglicht. 

Abbildungen: 

Abbildung 1 zeigt eine mikroskopische Aufnahme von amorphen Rotigotin-Partikeln in 
einer SNikonmatrix, die gemaB Ausfuhrungsbeispiel 2b (Vergleichsbeispiel) im 
Losemittelverfahren ohne Dispersionsmittel hergestellt wurde. 

Abbildung 2 zeigt mikroskopische Aufnahmen von amorphen Rotigotin-Partikeln in einer 
erfindungsgemaBen Silikonmatrix, die gemaB Ausfuhrungsbeispiel 1 durch ,/tempern" 
ohne Dispersionsmittel hergestellt wurde. 

Abbildung 3 zeigt den Vergleich von in-vitro Rotigotin-Fluxraten, die nach Auftrag einer 
erfindungsgemaBen Vorrichtung (Charge 20204071), einer gemaB Ausfuhrungsbeispiel 
2b im Losemittelverfahren ohne Dispersionsmittel hergestellten Vergleichscharge (Charge 
20204074) und einer in WO 99/49852 beschriebenen Vorrichtung (Charge 20107012) auf 
Mausehaut erzielt werden. 

Abbildung 4 zeigt den Vergleich von in-vitro Rotigotin-Fluxraten, die nach Auftrag einer 
erfindungsgemaBen Vorrichtung (Charge 20204071) und einer in WO 99/49852 
beschriebenen Vorrichtung (Charge WE11682) auf Humanhaut erzielt werden. 

Abbildung 5 zeigt beispielhaft den Aufbau eines monolithischen TTS mit einer 
wirkstoffhaltigen Matrix (1), einer wirkstoffundurchlassigen Ruckschicht (2) und einer vor 
Gebrauch entfernbaren Schutzschicht (3). 
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Abbiidung 6 zeigt einen Vergleich der in-vitro Penetrationsraten durch Mausehaut aus 
den erfindungsgemaGen transdermalen Vorrichtungen (Charge 20204071, getempert) 
sowie aus den Vergleichsbeispieien 2a (20107012) und 3 (Charge 20204071 , 
ungetempert) nach 12-monatiger Lagerung. 

5 

Beschreibunq der Erfindunq 

Rotigotin-Base liegt ais Feststoff in Form von Kristallen vor, die in den zur Losung von 
Matrixpolymeren geeigneten Losemittejn, z.B. Hexan, Ethylacetat und Toluol, nahezu 
10 unloslich sind. 

Zur Herstellung einer rotigotinhaltigen Matrix werden die Rotigotin-Kristaile daher nach 
dem Stand der Technik zunachst in Losemittei, z.B. Ethanoi, gelost und sodann zur 
Polymerphase, z.B. in Hexan, gegeben. Zur Herstellung einer Feindispersion der 
15 wirkstoffhaltigen Phase in der Polymerphase werden Dispersionsmittel, wie z.B. die in WO 
99/49852 genannten hydrophilen Polymere, verwendet. Werden bei diesem Verfahren die 
Dispersionsmittel nicht wie vorgeschlagen, zugesetzt, konnen sich groBe Wirkstoffinseln 
bilden (Abbiidung 1). Letztere bergen dann die Gefahr der Hautreizung, der Wirkstoff- 

Rekristallisation, der verringerten Adhasion der Klebermatrix und der Schwankung der 
20 Wirkstoffbeladung. 

Es wurde nun uberraschenderweise festgesteilt, dass dennoch auf die Verwendung eines 
zusatzlichen Lose- oder-Dispersiorismittels bzw. Kristallisationsinhibitors verzichtet 
werden kann, wenn auf das Vorlosen des Rotigotins in Losemittei, z.B. in Ethanoi, vor 
25 dem Einbringen in eine Matrix, z.B. in eine Silikonmatrix, verzichtet wird. 

In einer Ausfuhrungsform der Erfindung wird beispielsweise die Rotigotin-Base in 
kristalliner Form in eine Losung eines Silikonpolymers, z.B. eines aminoresistenten 
Silikonhaftklebers, in Heptan, Toluol Oder Ethylactetat eingeruhrt, die Mischung auf eine 

30 Folie, z.B. eine silikonisierte Polyesterfoiie, beschichtet und das Losemittei durch 

Trocknen bei 50°C entfernt AnschlieBend wird die Matrix auf eine Temperatur obefhalb 
des Schmelzpunkts von Rotigotin, d.h. oberhalb von ca. 74°C, solange erwarmt 
(„getempert"), bis die Rotigotin-Kristaile geschmolzen sind. SchlieBlich wird auf 
Raumtemperatur abgekuhlt. Das Rotigotin liegt dann in Form amorpher Partike! oder 

35 Tropfchen feinverteilt in der silikonbasierten Matrix vor. 
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Bei mikroskopischer Betrachtung zeigte sich, dass die amorphen Rotigotin-Partikel in der 
Silikonmatrix uberraschend feinverteilt sind und eine GroBe von maximal etwa 30-40 pm, 
in der Mehrzahl aber kleiner als 20 pm aufweisen (Abbildung 2). Selbst nach 
sechsmonatiger Lagerung bei Raumtemperatur zeigten die amorphen Rotigotin-Partikel in 
der Silikonmatrix keine Tendenz zur Rekristallisierung. 

Ferner zeigte sich in in-vitro Permeationsexperimenten an Mausehaut und Humanhaut, 
dass transdermal Systeme, die die erfindungsgemaB hergestellten, die amorphen 
Rotigotin-Partikel enthaltenden Silikon-Matrices enthalten, beim Auftrag auf die Haut zu 
Rotigotin-Permeationsraten fuhren, die mit den im Losemittelverfahren gemaB WO 
99/49852 hergestellten, therapeutisch einsetzbaren TTS nahezu identisch sind 
(Abbildungen 3 und 4). Auch nach funfmonatiger Lagerung bei Raumtemperatur war das 
Freisetzungsverhalten der erfindungsgemaBen TTS unverandert (Abbildung 4). 

Dies bedeutet, dass der Zusatz eines Losungsvermittlers/Dispersionsmittels zur 
Erreichung einer pharmakologisch reievanten Fluxrate von Rotigotin aus Polymermatrices 
erfindungsgemaB nicht erforderlich ist. 

Vielmehr konnen uberraschenderweise mit einer sehr einfach aufgebauten Matrix 
therapeutisch relevante Fluxraten erzielt werden, wenn das nicht im Matrixpolymer 
geloste Rotigotin feinverteilt in amorphen Partikeln in der Matrix „konserviert" werden 
kann. 

Gelingt dies, indem beispielsweise die kristalline Wirkstoff-Form durch Erhitzung der mit 
Rotigotin ubersattigten Matrix in die amorphe Form uberfuhrt wird, die dann in der Matrix 
feinverteilt dispergiert vorliegt, ist der Zusatz von Loslichkeitsvermittlern, 
Kristallisationsinhibitoren und/oder Dispersionsmittel, z.B. in Form polarer innerer-Phase 
Polymere, nicht erforderlich. 

Da die erfindungsgemaBen ubersattigten, vorzugsweise silikonbasierten Matrices keine 
potentiell peroxidhaltigen hydrophilen Polymere, wie PVP, enthalten, kann auch auf den 
Zusatz von Additiven zur Peroxidbeseitigung („Peroxidfangern") verzichtet werden. 
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Ferner enthalt die Matrix auch keine anorganischen Silikate oder Hautpenetrations- 
verbesserer ("Enhancer"). 

Auch nach 12-monatiger Lagerung zeigen die erfindungsgemaBen TTS keine Zeichen der 
Rotigotin-Rekristallisierung oder eine Veranderung der PartikelgroBe. Zudem zeigte sich 
in in-vitro Freisetzungsexperimenten bei den erfindungsgemaBen TTS ein unverandertes 
und mit dem gemaB Beispiel 2a hergestellten, Kollidon-haltigen TTS vergleichbares 
Freisetzungsprofil. Im Gegensatz dazu iieferte ein gemaB Ausfuhrungsbeispiel 3 
hergestelltes, kristallines Rotigotin enthaitendes TTS, bei dem auf den Schritt des 
Erhitzens uber den Schmelzpunkt von Rotigotin verzichtet wurde, eine deutiich geringere 
Wirkstofffreisetzung. 

SchlieBlich kann auch auf den Einsatz von in HeiBschmelzverfahren ublichen 
Weichmachern zur Senkung der dynamischen Viskositat von Matrixpolymeren verzichtet 
werden, da das Polymer im Losemittelverfahren verarbeitet wird. 

Ein Gegenstand der Erfindung ist daher eine Matrix zur transdermalen Verabreichung von 
Rotigotin t(-)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[propyi[2-(2-thienyi)ethyl]amino]-1 -naphtol], enthaltend 
ein mit Rotigotin-Base ubersattigtes Matrixpoiymer, dadurch gekennzeichnet, dass der 
nicht im Matrixpoiymer geloste Anteil des Rotigotins als amorphe Partikel mit einem 
mittleren Durchmesser von maximal 30 pm im Matrixpoiymer dispergiert ist und die Matrix 
frei von Loslichkeitsvermittlern, Kristallisationsinhibitoren und Dispersionsmitteln ist. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine Rotigotin [(-)-5,6,7,8-Tetrahydro-6- 
[propyl[2-(2-thienyi)ethyl]amino]-1-naphtol]-haltige Matrix bestehend aus 

(a) Matrixpoiymer, 

(b) Rotigotin-Base in einer Konzentration oberhalb der Loslichkeitsgrenze des 
Matrixpolymers, wobei der . nicht im Matrixpoiymer geloste Anteil des Rotigotins als 
amorphe Partikel mit einem mittleren Durchmesser von maximal 30 pm im 
Matrixpoiymer dispergiert ist und 

(c) optional einem oder mehreren Antioxidanzien 
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Die erfindungsgemaBe Matrix enthalt im allgemeinen mindestens 60 Gew%, bevorzugt 
70-95 Gew%, besonders bevorzugt 80-91 Gew% Matrixpoiymer, jeweiis bezogen auf das 
Matrixgewicht. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist das Matrixpoiymer ein Silikon, 
vorzugsweisie ein amino-resistentes Silikon oder eine Silikon-Mischung. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist daher eine Rotigotin [(-)-5,6,7,8-Tetrahydro-6- 
[propyl[2-(2-theinyI)ethyl]amino]-1~naphtol]-haltige Matrix bestehend aus 

(a) amino-resistentem Silikon, 

(b) Rotigotin-Base in einer Konzentration oberhalb der Loslichkeitsgrenze des Silikons, 
wobei der nicht im Silikon geloste Anteil des Rotigotins als amorphe Partikel mit einem 
mittleren Durchmesser von maximal 30 pm im Silikon dispergiert ist und 

(c) optional einem oder mehreren Antioxidanzien 

Unter dem Begriff „Matrix" wird in dieser Patentanmeldung eine pharmazeutische 
Formulierung verstanden, die mindestens ein Matrixpoiymer umfasst und die ein 
disperses System bilden kann. 

Unter dem Begriff „Rotigotin-Base" wird in dieser Anmeldung verstanden, dass weniger 
als 5 Gew%, bevorzugt weniger als 2 Gew%, besonders bevorzugt weniger als 1 Gew% 
des Rotigotins in Salzform vorliegt. 

Unter dem Begriff „Partikel" werden in dieser Patentanmeldung mikroskopisch sichtbare 
Rotigotin-Ansammlungen, z.B. in Tropfchen-Form, in der Matrix verstanden. 

Unter dem Begriff „mittlerer Durchmesser" wird der Durchschnittswert aller Durchmesser 
(jeweiis in den Dimensionen x,y,z) der in einer gegebenen Matrix voriiegenden Rotigotin- 
Partikel verstanden. Dies kann bestimmt werden, indem die Rotigotin-haltige Matrix mit 
einem Mikroskop untersucht und das Bild mit der Software Nikon LuciaDi ausgewertet 
wird. 
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Unter dem Ausdruck „mit Rotigotin ubersattigte Matrix" wird in dieser Patentanmeldung 
verstanden, dass zumindestens ein Teil des Rotigotins nicht in im Polymer geloster Form, 
sondern ais Partikel in der Matrix dispergiert vorliegt. 

Unter dem Begriff „MatrixpoIymer" werden die einem pharmazeutischen Fachmann zur 
Herstellung von transdermalen Arzneiformen gelaufigen Polymere verstanden. Beispiele 
hierfur sind Silikone, Ethylvinylacetate (EVA), Styrol-Block-Copolymere (SXS), Acrylate 
und Methacrylate, Polyurethane, Vinylacetate sowie Gummen, insbesondere Polyolefine 
und Polyterpene, z.B. Polyisobutylene, Polybutadiene, Neoprene Oder Polyisoprene sowie 
geeignete Mischungen dieser Matrixpolymere. 

Unter dem Ausdruck „silikonbasierte Matrix" wird in dieser Patentanmefdung.eine Matrix 
verstanden, die mindestens 60 Gew%, bevorzugt 70-95 Gew%, besonders bevorzugt 80- 
91 Gew% Silikon, bezogen auf das Matrixgewicht, enthalt. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung werden als Matrixpolymere soiche 
verwendet, in denen Rotigotin eine Loslichkeit von weniger als 5 Gew%, besonders 
bevorzugt weniger als 3 Gew% und ganz besonders bevorzugt weniger als 1 Gew% hat. 

Die mit Rotigotin ubersattigte Matrix kann zur Verarbeitung in verschiedenen galenischen 
Arzneiformen verwendet werden. Die rotigotinhaltige Matrix kann dabei als adhasive 
(selbstklebende) oder als nicht-adhasive Matrix ausgebildet sein. 

Bevorzugt liegen die amorphen Rotigotin-Partikel in einer selbstkiebenden Matrix, 
besonders bevorzugt in einer selbstkiebenden Silikonhaftklebermatrix dispergiert vor. 

Bevorzugte Silikonhaftkleber zur Verwendung in der erfindungsgemaBen selbstkiebenden 
Silikonhaftklebermatrix sind aminoresistente, drucksensitive Polyorganosiloxankleber. 

Silikonhaftkleber stellen in den meisten Fallen Polydimethylsiloxane dar, allerdings 
konnen prinzipiell statt Methylgruppen auch andere organische Reste, wie z.B. Ethyl- oder 
Phenylgruppen vorhanden sein. Aminoresistente Silikonhaftkleber zeichnen sich im 
allgemeinen dadurch aus, dass sie keine oder nur wenige freie Silanolfunktionen 
enthalten, da die Si-OH-Gruppen alkyliert wurden. Soiche Kleber sind in der Patentschrift 
EP 180 377 beschrieben. 
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Besonders bevorzugte Kleber sind Kondensate oder Mischungen von Silikonharzen und 
Polyorganosiloxanen, wie beispielsweise in US RE 35 474 beschrieben. 

Geeignete Polyorganosiloxankleber sind kommerzieil bei Dow Corning als sogenannte 
BIO-PSA-Haftkleber erhaltiich. Besonders geeignet sind Haftkleber, die von Dow Corning 
unter der Bezeichnung Bio-PSA 7-4201 und Bio-PSA 7-4301 vertrieben werden, sowie 
geeignete Mischungen dieser Kleber. Diese Mischungen von Siiikonklebern mit starker 
und mittlerer Haftkraft C.tack"), insbesondere Mischungen im Verhaltnis 40:60 bis 60:40 
von Bio-PSA 7-4201 und Bio-PSA 7-4301, zeichnen sich durch eine besonders gunstige 
Adhesions/Cohesionsbalance aus. 

Die Wirkstoffkonzentration der erfindungsgemaBen Matrix unterliegt nicht den 
verfahrensbedingten Beschrankungen wie die im Losungsmittelverfahren nach dem Stand 
derTechnik hergestellten Matrices. 

Da im Verfahren nach dem Stand der Technik die kristalline Rotigotin-Base in Ethanol 
vorgelost wird, ist die Wirkstoffbeladung durch die Loslichkeit des Rotigotins im 
verwendeten Losemittei begrenzt. Eine Matrixbeiadung mit mehr als etwa 15 Gew% 
Rotigotin ist daher im bekannten Losemittelverfahren schwierig. Diese Beschrankung 
entfaiit bei den erfindungsgemaB hergestellten Matrices, da ein Vorlosen der Rotigotin- 
Base in Ethanol nicht erforderlich ist. 

Aus diesem Grund ist auch die Inkorporation von Rotigotin-Base in Konzentrationen 
oberhalb von 15 Gew% moglich. Dies ist zum Beispiel besonders hilfreich, wenn eine 
langere Rotigotin-Freisetzung aus der Matrix zum Beispiel uber 5, 6 oder 7 Tage 
gewunscht ist. 

Die Wirkstoffkonzentration in der Matrix kann prinzipiell zwischen 1 und etwa 40 Gew%, 
bezogen auf das Gesamtgewicht der Matrix, liegen, wobei Rotigotin-Konzentrationen 
zwischen 5 und 30 Gew% und besonders zwischen 7 und 25 Gew% bevorzugt werden. 

Fur eine 7 Tage dauernde Freisetzung von Rotigotin aus der Matrix wird eine Rotigotin- 
Konzentration in der Matrix von mindestens 15 Gew%, besonders von mindestens 20 
Gew% bevorzugt. 
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Antioxidanzien werden bevorzugt in einer Gesamtkonzentration bis 2 Gew%, bevorzugt 
0,05-0,5 Gew% (bezogen auf das Matrixgewicht) zugesetzt. Bevorzugte Beispiele sind 
Alpha-Tocopherol, Ascorbylpalmitat und Mischungen davon. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung besteht die erfindungsgemaBe 
Matrix aus 

(a) 60-95 Gew% wenigstens eines Matrixpolymers, bevorzugt eines Silikons oder 
Silikongemischs, 

(b) 1-40 Gew%, bevorzugt 5-30 Gew%, besonders bevorzugt 7-20. Gew% im 
Matrixpolymer dispergierte amorphe Rotigotin-Base, wobei der nicht im Silikon geioste 
Teil des Rotigotins in Form amorpher Partikel mit einem mittleren Durchmesser von 
maximal 30 pm im Silikon dispergiert ist und 

(c) 0-2 Gew%, bevorzugt 0,05-0,5 Gew% Antioxidans. 

Die GroBenverteilung der Rotigotin-Partikel in der mit Rotigotin ubersattigten, bevorzugt 
silikonbasierten Matrix sollte mogiichst gleichmaBig sein, wobei der mittlere Durchmesser 
bevorzugt unter 25 pm, besonders bevorzugt unter20 pm liegen sollte. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist die erfindungsgemaBe Matrix Bestandteil einer 
Vorrichtung, insbesondere einer flachenformigen Vorrichtung, zur transdermalen 
Verabreichung von Rotigotin, wobei die Vorrichtung weitere Bestandteile, wie z.B. eine 
Schutzschicht, eine Ruckschicht, weitere Polymerschichten und/oder eine die 
Wirkstoffabgabe kontrollierende Membran.enthalten kann. 

In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist die erfindungsgemaBe 
Vorrichtung als sogenanntes monolithisches Pflaster ausgestaltet, das heiBt, sie besteht 
aus einer fur den Wirkstoff undurchlassigen Ruckschicht (2), einer selbstklebenden, mit 
Rotigotin ubersattigten, vorzugsweise silikonbasierten Matrix (1), in der die freie Base von 
Rotigotin in amorpher Form dispergiert ist und die keinen Loslichkeitsvermittler enthalt 
sowie einer vor dem Auftrag auf die Haut des Patienten ablosbaren Schicht (3), wie in 
Abbildung 5 dargestellt. 
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In anderen Ausfuhrungsformen der Erfindung kann das Rotigotin auch in einer nicht- 
adhasiven, ubersattigten, vorzugsweise silikonbasierten Matrix vorliegen. Die 
flachenformige Vorrichtung kann dann eine zusatzliche wirkstoffreie Kleberschicht Oder 
. ein sogenanntes „overtape" aufweisen. 

5 

Ein Gegenstand der Erfindung ist daher eine flachenformige Vorrichtung zur 
transdermalen Verabreichung von Rotigotin [(-)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[propyl[2-(2- 
theinyl)ethyI]amino]-1-naphtol], enthaltend eine Rotigotin-haltige Matrixschicht und eine 
fur den Wirkstoff undurchlassige Ruckschicht, dadurch charakterisiert, dass die 
10 Matrixschicht besteht aus 

(a) Matrixpolymer, vorzugsweise einem amino-resistenten Siiikon oder einer Silikon- 
Mischung, 

(b) Rotigotin-Base in einer Konzentration oberhalb der Loslichkeitsgrenze des 

15 Matrixpolymers, wobei der nicht im Matrixpolymer geloste Anteii des Rotigotins ais 

amorphe Partikel mit einem mittleren Durchmesser von maximal 30 pm im 
Matrixpolymer dispergiert ist und 

(c) optional einem oder mehreren Antioxidanzien. 

20 In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist die flachenformige Vorrichtung 
ais monolithisches System aufgebaut und enthalt eine selbstklebende Rotigotin-haltige 
Matrixschicht, die auf einem aminoresistenten Silikonhaftkleber basiert. 

Die Oberflache der Vorrichtung kann zwischen 5 und ca. 80 cm 2 groB sein, liegt bevorzugt 
25 zwischen 10 und 60 cm 2 und besonders bevorzugt zwischen 20 und 40 cm 2 . 

Die Dicke der Matrixschicht in den erfindungsgemaSen Vorrichtungen liegt ublicherweise 
im Bereich 40-300 pm, wobei Matrixstarken von 50-200 pm und besonders von 70-150 
pm bevorzugt werden. Daraus ergibt sich ein bevorzugtes Matrixgewicht von ca. 40-200 
30 g/m 2 . 

Bevorzugte Rotigotin-Konzentrationen in der Matrixschicht der Vorrichtung liegen 
zwischen 5 und 30 Gew% und besonders bevorzugt zwischen 7 und 25 Gew%, bezogen 
auf das Gesamtgewicht der Matrix. Ist die Vorrichtung fur eine mehr ais 5-tagige 
5 Application vorgesehen, sind in der Regel Konzentrationen des Rotigotins von mehr ais 
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15 Gew%, bevorzugt mehr als 20 Gew% erforderlich. Typische Konzentrationen fur 7 
Tage-Pflaster liegen bei 20-30 Gew%. 

Der Beiadungsgrad der Matrix in der erfindungsgemaBen Vorrichtung liegt dabei 
5 grundsatziich zwischen 0.1 und 9 mg Rotigotin/cm 2 Matrixoberflache. Der bevorzugte 
Beladungsgehalt liegt im Bereich 0.3 - 6 mg Rotigotin/cm 2 . Fur Vorrichtungen zur 
taglichen Oder 2-tagigen Verabreichung besonders bevorzugt wird eine Rotigotin- 
Beladung zwischen 0.3 und 1 ,5 mg Rotigotin/cm 2 , bei 7-Tage-Systemen bei 2,5-6,0 
mg/cm 2 . 

10 

Die nachfolgende Tabelle zeigt Wirkstoffkonzentration und Matrixgewicht der fur die 
Hautpermeationsexperimente (Fig. 2, 3) eingesetzten monolithischen Pflaster. 



Chargen- 
nummer 


Herstellbedingung 


Wirkstoff- 
Konzentration 


Matrixgewicht 

(g/m 2 ) 


Kumulativer 
Flux durch 
Humanhaut 
|jg/cm 2 /72h 


Kumulativer 
Flux durch 
Mausehaut 
|jg/cm 2 /72h 


20204071 


Getempert 
90°C, 75 Min 


8,87 Gew% 


129 


850 


1030 


20107012 


Losungsmittel- 
verfahren 1 


9 Gew% 


110 


n.b. 


1080 


WE 11682 


Losungsmittel- 
verfahren 1 


9 Gew% 


50 


900 


n.b. 



15 ^ Vergleichsbeispiel entsprechend WO 99/49852; siehe Ausfuhrungsbeispiel 2a 
n.b.=nicht bestimmt 

Die GroBenverteilung der Rotigotin-Partikel in der silikonbasierten Matrix der 
erfindungsgemaBen Vorrichtungen sollte moglichst gleichmaBig sein und im Mittel unter 
20 30 pm liegen, wobei der mittlere Durchmesser bevorzugt unter 25 urn, besonders 
bevorzugt unter 20 urn liegen sollte. 

Bevorzugt sollten zudem in einer gegebenen Matrixschicht keine Partikel vorhanden sein, 
deren Durchmesser in der groBten Dimension (x,y,z) groBer ist als 90% der Dicke der 
25 jeweiligen Matrixschicht. 



Die Ruckschicht, auf die die Matrixmasse der erfindungsgemaBen Vorrichtung 
ausgestrichen wird, sollte fur die Inhaltsstoffe der Matrix inert und fur Rotigotin 
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undurchlassig sein. Geeignete Materialien sind beispielsweise Polyester, Polyamide, 
Polyethylene, Polyproylene, Polyurethane, PVC Oder Kombinationen dieser Materialien. 
Die Folien konnen silikonsiert sein und/oder mit einer Aluminiumschicht versehen sein. 
Die Dicke variiert ublicherweise zwischen 10 und 100 pm und liegt bevorzugt zwischen 20 
und 40 pm. 

Die Vorrichtung enthalt weiterhin bevorzugt eine Schutzschicht oder Folie, die unmittelbar 
vor Gebrauch der Vorrichtung, das heiBt vor dem Auftrag auf die Haut, entfernt wird. 
Diese Schutzschicht kann beispielsweise aus Polyester, Polyethylen oder Polypropylen 
bestehen. Diese Schicht kann zusatzlich mit Aluminium oder Fluorpoiymeren beschichtet 
sein. Die Dicke dieser Schutzschicht liegt ublicherweise zwischen 30 und 200 pm. Zur 
besseren Entfernung.der Schutzschicht unmittelbar vor Gebrauch besteht die 
Schutzschicht bevorzugt aus zwei getrennten Folien, deren Enden uberiappen konnen. 
Entsprechende Ausgestaltungen sind von konventionellen Pflastern bekannt. 

Rotigotin ist ein Dopamin-Agonist. Die erfindungsgemaBen Matrices und Vorrichtungen 
sind daher insbesondere zur Behandlung von Erkrankungen, die mit einem gestorten 
Dopamin-Stoffwechsel einhergehen, geeignet. 

Ein Gegenstand der Erfindung ist daher die Verwendung einer erfindungsgemaBen 
Vorrichtung oder einer erfindungsgemaBen Matrix in einem Medikament zur Behandlung 
von Morbus Parkinson, Restless Leg oder Depressionen. 

Die erfindungsgemaBe mit Rotigotin ubersattigte, vorzugsweise silikonbasierte Matrix 
kann in einfacher Weise hergestellt werden, indem die Rotigotin-Base in kristalliner Form 
in eine Losung eines entsprechenden Matrixpolymers eingeruhrt wird, das Losemittel 
durch Trocknen bei 50°C entfernt und schlieBlich die Idsungsmitteifreie Matrix auf eine 
Temperatur oberhalb des Schmelzpunkts von Rotigotin, d.h. oberhalb von ca 74°C, 
solange erhitzt ("getempert") wird, bis die Rotigotin-Kristalle geschmolzen sind. 
AnschlieBend wird auf Raumtemperatur abgekuhlt, so dass das Rotigotin schlieBlich in 
Form amorpher Partikel oder Tropfchen in der erfindungsgemaBen Matrix vorliegt. D'er 
Abkuhlschritt wird bevorzugt „passiv" durchgefuhrt, das heiBt, die Rotigotin-haltige Matrix 
wird Raumtemperatur ausgesetzt; eine zusatzliche Kuhlung ist in der Regel nicht 
erforderlich. 
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Ein Gegenstand der Erfindung ist daher ein Verfahren zur Herstellung einer Matrix zur 
transdermalen Verabreichung von Rotigotin, gekennzeichnet durch die 
aufeinanderfolgenden Schritte: 

(a) Auflosen des Matrixpoiymers, z.B. des Silikons, in einem Losemittel, z.B. in 
Heptan, Ethylacetat und Toluol, 

(b) Zugabe von Rotigotin-Base in kristalliner Form in einer Menge oberhalb der 
Loslichkeitsgrenze des Polymers, 

(c) Entfernen des Losemittels und Erwarmen der hergestellten Matrixmasse auf eine 
Temperatur von mindestens 74°C bis das Rotigotin in der Matrixmasse 
geschmoizen ist, 

(d) Abkuhlen, bevorzugt passives Abkuhlen der Matrixmasse. 

Dabei kann in Schritt (c) die Entfernung des Losemittels und das Schmelzen des 
Rotigotins durch kontinuierliche Temperaturerhohung, z.B. von 50°C auf 90°C, 
beispielsweise in einer Trockensirasse, reaiisiert werden. 

Alternativ kann in Schritt (c) zunachst in einem Schritt (c1) das Losemittel bei einer 
Temperatur von 40-60 °C entfernt und die losemittelfreie Matrix in einem Schritt (c2) 
sodann auf mindestens 74°C erwarmt werden, bis das Rotigotin geschmoizen ist. 

Geeignete Prozesstemperaturen fur das Schmelzen von Rotigotin liegen beispielsweise 
bei 75-1 20°C, bevorzugt bei 80-1 00°C, besonders bevorzugt bei 90°C. 

Soli eine erfindungsgemaBe Vorrichtung hergestellt werden, die neben der Rotigotin- 
haltigen Matrix eine Wirkstoff-undurchlassige Ruckschicht aufweist, so wird die bei der 
oben beschriebenen Matrixherstellung in Schritt (b) entstehende Rotigotin-haltige 
Polymermasse vor der Entfernung des Losemittels auf eine geeignete Folie, z.B. eine 
Polyesterfolie ausgestrichen. 

Ein Gegenstand der Erfindung ist daher ein Verfahren zur Herstellung einer 
flachenformigen Vorrichtung zur transdermalen Verabreichung von Rotigotin, umfassend 
eine Rotigotin-haltige Matrix, gekennzeichnet durch die aufeinanderfolgenden Schritte: 
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(a) Auflosen des Matrixpolymers, z.B. des Silikons, in einem Losemittel, 

(b) Zugabe von Rotigotin-Base in kristalliner Form in einer Menge oberhalb der 
Loslichkeitsgrenze des Polymers, 

(c) Ausstreichen der Rotigotin-haltigen Polymermasse auf einer geeigneten Folie, 

(d) Entfernen des Losemittels und Erwarmen der hergestellten Matrixmasse auf eine 
Temperatur von mindestens 74°C, bis das Rotigotin in der Matrixmasse 
geschmolzen ist, 

(e) Abkuhlen, bevorzugt passives Abkuhlen, der Matrixmasse. 

Dabei kann die Entfernung des Losemittels und das Schmelzen des Rotigotins gemaB 
Schritt (d) entweder durch kontinuieriiche Temperaturerhohung z.B. von 50°C auf 90°C 
erfoigen oder aber stufenweise in zwei separaten Schritten (d1) und (d2) erfoigen, wie 
bereits weiter oben beschrieben. 

Vor Zugabe des kristallinen Rotigotins konnen die in der Regel nadelformigen Rotigotin- 
Kristalle gegebenenfalls durch geeignete Vorbehandlung, z.B. durch Mahlen oder 
Zerstossen und anschliessendes Sieben auf die gewunschte GroBe, z.B. 50 pm Lange, 
reduziert werden. 
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Experimenteller Teil: 

1 , Herstellung einer erfindunqsqemaBen Silikon-basierten Vorrichtunq 

1,8 g kristaliines Rotigotin (freie Base) wurden gemahlen und als Puder mit einer 
KorngroBe unter 40 pm zu einer 74%igen (g/g) Losung von Silikon-Polymeren in Heptan 
(entspricht 9 g Bio-PSA 7-4201 und 9 g BIO-PSA 7-4301) gegeben. Die Mischung wurde 
zur Herstellung einer homogenen Dispersion mit einem Ultraturrax bei 10 000 UpM fur 1 
Minute geruhrt. AnschlieBend wurde die Rotigotin-haltige Silikonmasse auf eine Scotch 
Pak 1 109 Folie ausgestrichen (6 mm/Sec) und fur 30 Minuten bei 50°C getrocknet. 
SchlieBlich wurde Schutzfolie (MN 19) aufgetragen. . 

AnschlieBend wurde fur 75 Minuten auf 90°C erhitzt. 

2. Veraleichsbeispiele: Herstellung der silikonbasierten Matrix im Losunqsmittelverfahren 
nach dem Stand der Technik mit (Beispiel 2a) oder ohne (Beispiel 2b) Zusatz von PVP 

1,8 g kristaliines Rotigotin (freie Base) wurden gemahlen und mit oder ohne 2,4 g Kollidon 
(PVP) in 4 g Ethanol (96%) gelost zu einer 74%igen (g/g) Losung von Silikon-Polymeren 
in Heptan (entspricht einem Gemisch von 9 g Bio-PSA 7-4201 und 9 g BIO-PSA 7-4301) 
gegeben. Die Mischung wurde zur Herstellung einer homogenen Dispersion mit einem 
Ultraturrax bei 10 000 UpM fur 1 Minute geruhrt. AnschlieBend wurde die Rotigotin-haltige 
Silikonmasse auf eine Scotch Pak' 11 09 Folie ausgestrichen (6 mm/Sec) und fur 30 
Minuten bei 50°C getrocknet. SchlieBlich wurde Schutzfolie (MN 19) aufgetragen. 

3. Beispiel: Herstellung einer Silikon-basierten Matrix ohne Vorlosen und Tempern 

1 ,8 g kristaliines Rotigotin (freie Base) wurden gemahlen und als Puder mit einer 
KorngroBe unter 40 pm zu einer 74%igen (g/g) Losung von Silikon-Polymeren in Heptan 
(entspricht 9 g Bio-PSA 7-4201 und 9 g BIO-PSA 7-4301) gegeben. Die Mischung wurde 
zur Herstellung einer homogenen Dispersion mit einem Ultraturrax bei 10 000 UpM fur 1 
Minute geruhrt. AnschlieBend wurde die Rotigotin-haltige Silikonmasse auf eine Scotch 
Pak 1109 Folie ausgestrichen (6 mm/Sec) und fur 30 Minuten bei 50°C getrocknet. 
SchlieBlich wurde Schutzfolie (MN 19) aufgetragen. 
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4. Beispi el: Bestimmung des Wirkstoffflusses im Mausehautmodell 

Fur die Fluxmessungen durch Mausehaut wurde Bauch und Ruckenhaut einer Dicke von 
ca. 120 bis 150 |jm verwendet. Ein TTS mit einer ausgestanzten Fiache von 2,55 cm 2 
wird in einer horizontalen Diffusionszeile auf die Hornschichtseite der Bauch- und 
Ruckenhaut haarloser Mause fixiert. Unmittelbar anschlieBend wird die Akzeptorkammer 
der Zeile mit auf 32°C vortemperierter Phosphat-Pufferlosung (0,066 molar), pH 6,2, 
iuftblasenfrei befullt und das Freisetzungsmedium auf 32 ± 0,5°C thermostatisiert. Zu den 
Probeentnahmezeiten wird das Freisetzungsmedium gegen frisches, auf 32 ±0,5°C 
thermostatisiertes Medium ausgetauscht. Die Rotigotine-Freisetzung wird per HPLC 
bestimmt. 

5. Beispiel: Bestimmung des Wirkstoffflusses im Humanhautmodell 

Die Bestimmung des Rotigotinffuxes durch Humanhaut wurde im wesentlichen 
durchgefuhrt wie in H, Tanojo et al, J. Control Rel. 45 (1997) 41-47 beschrieben. 

Hierzu wurde Humanhaut in einer Dicke von 250 pm aus dem Abdomen gewonnen. Ein 
TTS mit einer Fiache von 2,545 cm 2 wurde auf Humanhaut gleicher Fiache aufgebracht, 
wobei die Haut zur Akzeptorseite hin auf einer Siiikonmembran aufliegt. AIs 
Akzeptorphase wurde PBS (0,066 molar) beiPH 6,2 und einer Temperatur von 32±0.5°C 
verwendet. Die Experimente wurden mit einem Flux von 5mL7h uber 72 Stunden 
durchgefuhrt. Zu den Probenentnahmezeiten wird das Freisetzungsmedium gegen 
frisches, auf 32±0.5°C thermostatiertes Medium ausgetauscht und die Menge des 
freigesetzten Rotigotins per HPLC gemessen. Die Bestimmung der Fluxrate Q(t) erfolgte 
bezogen auf die Fiache der MeBzelle (0.552 cm 2 ). 
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Anspruche 

1. Matrix zur transdermalen Verabreichung von Rotigotin [(-)-5,6,7,8-Tetrahydro-6- 
[propyI[2"(2-thienyI)ethyl]amino]-1-naphtol], enthaltend ein mit Rotigotin-Base 
ubersattigtes Matrixpolymer, dadurch gekennzeichnet, dass der nicht im Matrixpolymer 
geloste Anteii des Rotigotins als amorphe Partikel mit einem mittieren Durchmesser 
von maximal 30 pm im Matrixpolymer dispergiert ist und die Matrix frei von 
Loslichkeitsvermittlern, Kristallisationsinhibitoren und Dispersionsmitteln ist. 

2. Matrix zur transdermalen Verabreichung von Rotigotin [(-)-5,6,7,8-Tetrahydro-6- 
[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphtol], bestehend aus 

(a) Matrixpolymer, 

(b) Rotigotin-Base in einer Konzentration oberhalb der Loslichkeitsgrenze des 
Matrixpolymers, wobei der nicht im Matrixpolymer geloste Anteii des Rotigotins 
als amorphe Partikel mit einem mittieren Durchmesser von maximal 30 pm im 
Matrixpolymer dispergiert ist und 

(c) optional einem Oder mehreren Antioxidanzien. 

3. Matrix nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das Matrixpolymer ein 
aminoresistentes Silikon oder eine Mischung aminoresistenter Silikone ist. 

4. Matrix nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Matrix selbstklebend ist. 

5. Matrix nach einem der vorhergehenden Anspruche dadurch gekennzeichnet, dass die 
Matrix besteht aus 

(a) 60-95 Gew% eines aminoresistenten Silikons oder einer aminoresistenten 
Silikonmischung, 

(b) 5-40 Gew% im Silikon dispergierte amorphe Rotigotin-Base und 

(c) 0-2 Gew% Antioxidans. 
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6. Flachenformige Vorrichtung zur transdermalen Verabreichung von Rotigotin, 
enthaltend eine Matrix nach einem der vorhergehenden Anspruche sowie eine 
Rotigotin-undurchiassige Ruckschicht. 

7. Flachenformige Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Beladungsgrad mit Rotigotin zwischen 0.3 und 6 mg/cm 2 iiegt. 

8. Verwendung einer Vorrichtung oder einer Matrix nach einem der vorhergehenden 
Anspruche zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Morbus Parkinson 
oder dem Restless Leg Syndrom. 

9. Verwendung einer Vorrichtung oder einer Matrix nach einem der vorhergehenden 
Anspruche zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Depressionen. 

10. Verfahren zur Herstellung einer pharmazeutischen Matrix zur transdermalen 
Verabreichung von Rotigotin, gekennzeichnet durch die aufeinanderfolgenden 
Schritte: 

(a) Auflosen von Matrixpolymer in einem Losemittel, 

(b) Zugabe von Rotigotin-Base in kristaliiner Form in einer Menge oberhalb der 
Loslichkeitsgrenze des in (a) verwendeten Matrixpolymers, 

(c) Entfernen des Losemittels und Erwarmen der hergestellten Matrixmasse auf eine 
Temperatur von mindestens 74°C, bis das Rotigotin geschmolzen ist, 

(d) Abkuhlen der Matrixmasse. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die in Schritt (b) entstehende, mit Rotigotin 
ubersattigte Polymermasse auf einer Rotigotin-undurchlassigen Folie ausgestrichen 
wird und sodann, wie in den Schritten (c) und (d) des Anspruchs 10 beschrieben, 
weiterbehandelt wird. 
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12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Matrixpolymer eine Loslichkeit fur Rotigotin von < 3 Gew% hat. 

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Matrixpolymer ein aminoresistentes Silikon ist. 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Matrixpolymer ein aminoresistenter Silikonhaftkleber oder eine Mischung 
mehrerer aminoresistenter Silikonhaftkleber ist. 
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Abbildung 1/6 

Matrix mit Rotigotin-Partikeln nach Dispersion ohne Losungsvermittler, bzw. 
5 Emulgator 
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Abbi Idung 2/6 



ErfindungsgemaBe Matrix mit amorphen Rotigotin-Partikeln 



111* ^ 0 Si9fe 
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Abbildung 3/6 



Vergleich der in-vitro Penetrationsraten durch Mausehaut aus den 
5 erfindungsgemaBen transdermalen Vorrichtungen (Charge 20204071) sowie aus 
den Vergleichsbeispielen 2a (20107012) und 2b (20204074), d.h. mit und ohne 
loslichkeitsvermittelnde, bzw. dispersiv wirkende Zusatze. 
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Abbildung 4/6 

Vergleich der in-vitro Penetrationsraten durch Humanhaut aus den 
erfindungsgemaBen transdermalen Vorrichtungen nach 5-monatiger Lagerung 
5 (Charge 20204071 ) sowie aus den aus WO 99/49852 bekannten ITS (WE1 1 682). 
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Abbildung 5/6 




Beispielhafter schematischer Aufbau eines monolithischen TTS 
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Abbildung 6/6 



Vergleich der in-vitro Penetrationsraten durch Mausehaut aus den 
5 erfindungsgemaBen transdermalen Vorrichtungen (Charge 20204071 , getempert) 
sowie aus den Vergleichsbeispielen 2a (20107012) und 3 (Charge 20204071, 
ungetempert) nach 12-monatiger Lagerung. 
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